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(57) Disclosed is a cold-rolled steel sheet excellent in formability, panel shapeabiirty and dent-resistance, compris- 
ing 0.005 to 0.015% by weight of 0. 0.01 to 0.2% by weight of Si. 0.2 to 1 .5% by weight of Mn. 0.01 to 0.07% by weight 
of P, 0.006 to 0.015% by weight of S. 0.01 to 0.08% by weight of sol. Al. not higher than 0.004% by weight of N (N ^ 
0.004%). not higher than 0.003% by weight of O (O ^ 0.003%). 0.04 to 0.23% by weight of Nb, 
1 .0 s (Nb% X 1 2)/(C% X 93) ^ 3.0 , and a balance of Fe and unavoidable impurities, said cold-rolled steel sheet meet- 
ing the relationship given below: 

exp( £ ) X (5.29 X exp( e ) - 4.19) s o/oq ^ ^ exp( e ) x (5.64 x exp( e ) - 4,49) 



where 0.002 < c s 0.096. e represents a true strain, ao.2 represents a 0.2% proof stress, and a represents a true 
stress relative to e. 
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Description 
Technical Field 

5 [0001] The present invention relates to a cold-rolled steel sheet and a galvanized steel sheet, which are excellent 
in formability. panel shapeabiiity, and dent-resistance required for an outer panel of a motor car, and a method of man- 
ufacturing the same. 

Background Art 

10 

[0002] An excellent formability, a satisfactory shape after a panel formation and a high dent*resistance (resistance 
to local depression) are required for a steel sheet for an outer panel of a nrK>tor car. The pane! formability is evaluated 
by indexes such as yield strength, elongation, and an n-value (work-hardening index) of the steel sheet. Also, the panel 
shapeabillty and the dent-resistance are evaluated in many cases by yield strength and the yield strength after the 

75 working and the coating-baking treatment. If the yield strength of the steel sheet is weakened, the press formability can 
be improved. However, the dent-resistance after the panel formation is rendered unsatisfactory. On the other hand, if 
the yield strength of the steel sheet is increased, the dent-resistance is improved. However, problems are generated in 
terms of the press formability such as occurrence of wrinkles or cracks. Such being the situation, vigorous researches 
are being made in an attempt to obtain a steel sheet having a low yield point in the press forming and a high yield 

20 strength after the forming and baking as an outer panel for a motor car. As a cold-rolled steel sheet meeting these two 
contradictory requirements in terms of the yield strength, a t^ake-hard enable steel sheet, hereinafter referred to as a 
"BH steel sheet", utilizing a strain aging phenomenon of the carbon atoms within the steel has been developed. 
[0003] Particularly, known is a method of manufacturing a BH steel sheet having a excellent deep drawability. which 
is a cold-rolled steel sheet prepared by adding elements capable of forming cartjonitrides such as Nb and Tl to a steel 

25 having a very low carton content of aboiA 50 ppm. the addition amount of such an element being not larger than 1 in 
terms of the atomic ratio of carbon. For exannple. Japanese Patent Publication (Kokoku) No. 60-46166 teaches that a 
Nb or Ti added low-carbon steel is annealed at a high temperature close to 900°C for manufacturing the particular BH 
steel sheet. Also. Japanese Patent Disclosure (Kokai) No. 61-276928 teaches that an extra low carbon BH steel sheet 
is manufactured by annealing under a temperature region of about 700 to SSO^'C. 

30 [0004] The technology disclosed in JP '1 66 is certainly advantageous in that the BH properties and an r-value can 
be irrproved. However, since the annealing is performed at a high temperature, the rough surface derived from enlarge- 
ment of the ferrrte grains is worried about. In addition, since the steel sheet itself is softened, the yield strength after the 
press forming and the baking steps is not acceptably high, though high BH properties may be obtained. On the other 
hand, in the technology disclosed in JP *928, the annealing temperature is relatively low, compared with that employed 

35 in JP *166, and. thus, is desiratDie in the required surface properties and the yield strength. However, it is substantially 
impossible to improve as desired the BH properties and the r-value. It should also be noted that these prior arts are 
mainly intended to improve the BH properties of a steel sheet in order to allow the steel sheet to exhibit an improved 
dent-resistance. Therefore, deterioration in the resistance to natural aging, i.e., occurrence of stretcher strain in the 
press forming, which is derived from generation of a yield point elongation during storage under room temperature, is 

40 won-ied about. Under the circumstances, the BH amount is suppressed at 60 MPa or less in view of the practical use of 
the steel sheet 

[0005] As described above, the cold-rolled sheet manufactured by the conventional method is not sufficiently satis- 
factory in the surface properties, the resistance to natural aging, and the dent-resistance, which are required for the 
steel sheet used for an outer panel of a motor car. 
45 [0006] An object of the present invention is to provide a cold-rolled steel sheet and a galvanized steel sheet, which 
are satisfactory in any of the surface properties, the resistance to natural aging, and the dent-resistance, which are 
required for the steel sheet used for an outer panel of a nnotor car, and a method of manufacturing the same. 

Disclosure of Invention 

50 

[0007] 

(1) The present invention provides a cold-rolled steel sheet excellent in formability. panel shapeability and dent- 
resistance, comprising 0.005 to 0.01 5% by weight of C. 0.01 to 0.2% by weight of Si. 0.2 to 1 .5% by weight of Mn. 
55 0.01 to 0.07% by weight of P. 0.006 to 0.015% by weight of S. 0.01 to 0.08% by weight of sol. Al. not higher than 
0.004% by weight of N, not higher than 0.003% by weight of O. 0.04 to 0.23% by weight of Nb, the amounts of Nb 
and C meeting the relationship given in formula (1), and a balance of Fe and unavoidable impurities, the cold-rolled 
steel sheet meeting the relationship given in formula (2): 
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1 .0 ^ (Nb% X 1 2)/(C% X 93) s 3.0 (1) 

exp( £ ) X (5.29 X exp( e ) - 4.19) ^ oia^ ^ ^ exp( c ) x (5.64 x exp{ e ) - 4.49) (2) 

£ where 0.002 < e s 0.096. e represents a true strain, oq 2 represents a 0.2% proof stress, and a represents a true 
stress relative to e. 

(2) The present invention provides the cold-rolled steel sheet excellent in formabillty. panel shapeability and dent- 
resistance defined In item (1) above, further comprising 0.0001 to 0.002% by weight of B. 

(3) The present invention provides a galvanized steel sheet excellent in fbrmability. panel shapeability and dent- 
TO resistance, which is obtained by applying a galvanizing to the cold-rolled steel sheet defined in item (1) or item (2) 

at>ove. 

(4) The present invention provides a method of manufacturing a cold-rolled steel sheet excellent in fbrmability. 
panel shapeability and dent-resistance defined in item (1) or item (2) above, comprising the steps of: 

'5 preparing a molten steel and continuously casting the steel; 

applying a hot-rolling process such that a finish rolling is performed at (Ar3-100)*'C or more and the rolled steel 
sheet is coiled at 500 to 700**C; and 

continuously applying a cold-rolling process and an annealing process to the hot-rolled steel sheet 

20 (5) The present invention provides a method of manufacturing a galvanized steel sheet, the steel sheet being excel- 
lent in fbrmability. panel shapeability and dent-resistance, defined in item (3) above, comprising the steps of: 

preparing a molten steel and continuously casting the steel; 

applying a hot-rolling process such that a finish rolling is performed at (Ar3-100)*C or more and the rolled steel 
25 sheet is coiled at 500 to TOO^'C; and 

continuously applying a cold-rolling process and a galvanizing process to the hot-rolled steel sheet. 

(6) The present invention provides a cold-rolled steel sheet excellent in the surface shape of a panel and dent- 
resistance, comprising 0.004 to 0.015% by weight of C, 0 01 to 0.2% by weight of Si. 0.1 to 1.5% by weight of Mn. 

20 0.01 to 0.07% by weight of P. 0.005 to 0.015% by weight of S, 0.01 to 0.08% by weight of sd. Al. not higher than 
0.005% by weight of N. and at least one kind of the element selected from the group consisting of 0.02 to 0.12% 
by weight of Nb and 0.03 to 0.1% by weight of Ti, the amount of C, Nb. Ti, N and S meeting the relationship given 
in formula (1), and a balance of Fe and unavoidable impurities, the cold-rolled steel sheet meeting the relationship 
given in formula (2): 

55 

-0.001 ^ C% - (12/93)Nb% - (12/48)Ti* ^ 0.001 (1) 

where Tr = Ti% - (48/1 4)N% - (48/32)S% . when TI* is not larger than 0. Ti' is regarded as 0. 

exp( e ) X (5.29 X exp( £ ) - 4.19) ^ Gia^ ^ ^ exp( £ ) x (5.64 x exp( e ) - 4.49) (2) 

where 0.002 < € s 0.096. £ represents a true strain, ao.2 represents a 0.2% proof stress, and a represents a true 
stress relative to £. 

(7) The present invention provides a cold-rolled steel sheet excellent in the surface shape of a panel and dent- 
45 resistance defined in item (6) above, further comprising 0.0001 to 0.002% by weight of B. 

(8) The present invention provides a galvanized steel sheet, the steel sheet being excellent in the surface shape of 
a panel and dent-resistance and prepared by applying a galvanizing to the cold-rolled steel sheet defined in item 
(6) or rtem (7) above. 

(9) The present invention provides a method of manufacturing a cold-rolled steel sheet excellent in the surface 
so shape of a panel and dent-resistance and defined in item (6) or item (7) above, comprising the steps of: 

applying a hot-rolling process after preparation of a molten steel and continuous casting of the steel such that 
a finish rolling is performed at (Ar3-lOO)'»C or more and the rolled steel sheet is coiled at 500 to 700'^C; and 
continuously applying a cold-rolling process and an annealing process to the hot-rolled steel sheet 

55 

(10) The present invention provides a method of manufacturing a galvanized steel sheet, the steel sheet being 
excellent in the surface shape of a panel and dent-resistance and defined in item (8) above, comprising the steps 
of: 
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applying a hot-rolling process after preparation of an ingot steel and continuous casting of the ingot steel such 
that a finish rolling is performed at (Ar3-100)*C or nrrore and the rolled steel sheet Is coiled up at 500 to 700^C: 
and 

continuously applying a cold-rolling treatment and a galvanizing treatment to the hot-rolled steel band. 
Brief Description of Drawings 
[00081 

FIGS. 1 A and IB show the relationships between the elongation E! and (Nb x 12)/(C x 93) and between the r- 
value and (Nb x 12)/(C x 93) according to a first embodiment of the present invention; 

FIG. 2 shows a method of evaluating the dent-resistance and the shapeability according to the first embodiment of 
the present invention; 

FIG. 3 is a graph showing how P0.1 (dent-resistance load of a panel inrparted with strains of 2%. 4% and 8%) and 
6 (spring back amount of 2% panel) are affected by a/ao.2. exp( e ). and components of the steel composition 
according to the first embodiment of the present invention; 

FIG. 4 is a graph showing how P0.1 (dent-resistance load of a panel imparted with strains of 2%, 4% and 8%) and 
6 (spring back amount of 2% panel) are affected by a/ao^. exp( e ). and components of the steel composition 
according to the first embodiment of the present invention; 

FIG. 5 is a graph showing how P0.1 (dent-resistance load of a panel imparted with strains of 2%, 4% and 8%) and 
6 (spring back amount of 2% panel) are affected by a/ao.2. exp( c ). and components of the steel composition 
according to the first embodiment of the present invention; 

FIG. 6 is a graph showing how the finishing temperature and the coiling temperature have an influence on P0.1 
(dent-resistance load of a panel imparted with strains of 2%). 6. and Wca (Arithmetic Average \Afeviness Height) 
according to the first embodiment of the present invention; 

FIG. 7 shows how an experiment for evaluating the dent-resistance and the shapeability is conducted according to 
a second embodiment of the present invention; 

FIG. 8 is a graph showing how P0.1 (dent-resistance load of a panel imparted with strains of 2%. 4% and 8%) and 
6 (spring back amount of 2% panel) are affected by a/ao.2. exp( e ), and components of the steel composition 
according to the second embodiment of the present invention; 

FIG. 9 is a graph showing how P0.1 (dent-resistance load of a panel imparted with strains of 2%. 4% and 8%) and 
6 (spring back amount of 27o panel) are affected by a/a 0.2. exp( e ). and components of the steel composition 
according to the second emkxxJiment of the present invention; 

FIG. 1 0 is a graph showing how P0.1 (dent-resistance load of a panel imparted with strains of 2%. 4% and 8%) and 
6 (spring back amount of 2% panel) are affected by a/ao.2. exp( e ). and components of the steel composition 
according to the second emtx>diment of the present invention; 

FIG. 11 is a graph showing how the finishing temperature and the coiling temperature have an influence on P0.1 
(dent-resistance load of a panel Imparted with strains of 2%). 6, and Wca (/Arithmetic Average Waviness Height) 
according to the second embodiment of the present invention; and 

FIG. 12 is a graph showing the relationship between the storage time and AYPel (recovery amount of YPel in the 
case of storage at 25»C after the temper rolling) in Example 3 of the second embodiment of the present Invention. 

Best Mode of Carrying Out the Invention 

[0009] The present inventors have conducted an extensive research in an attempt to obtain a cold-rolled steel sheet 
and a galvanized steel sheet, which are excellent in the surface properties, the resistance to natural aging and the dent- 
resistance required for the steel used for an outer panel of a motor car. and a method of manufacturing the same. 
[001 0] As a result, it has been found that the dent-resistance of a panel can be improved by an alloy design with an 
emphasis placed on the work-hardening behavior in a low strain region In the pane! forming step, unlike the prior art in 
which the dent-resistance required for an outer panel of a motor car is improved by increasing the BH value. It has also 
been found that good surface properties and resistance to natural aging can be imparted to the steel sheet by positively 
suppressing the BH value. These findings have enabled the present inventors to develop a technology for stably man- 
ufacturing a cold-rolled steel sheet and a galvanized steel sheet, being excellent in the panel surface shapeability and 
the dent-resistance and exhibiting such a high tensile strength as at least 340 MPa. 
[001 1 ] Some embodiments of the present invention will now be described. 
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(First Embodiment) 

[001 2] Described In the following are the reasons for using the additives, the reasons for limiting the amounts of the 
additives, the reasons for limiting the tensile characteristics, and the reasons for limiting the manufacturing conditions 
£ according to the first embodiment of the present invention. In the following description. represents by weight". 

(1) Amounts of Additives 

C: 0.005 to 0.015% 

10 

[001 3] A cart^lde formed together with Nb affects the work-hardening in a low strain region in panel forming step 
and contributes to an inprovement of the dent-resistance. The particular effect cannot be obtained, if the C amount is 
less than 0.005%. Also, if the C amount exceeds 0.015%. the dent-resistance of the panel is certainly improved. How- 
ever, the shape of the panel is impaired. It follows that the C amount should fall within a range of between 0.005 and 
15 0.015%. 

Si: 0.01 to 0.2% 

[0014] Silicon is effective for strengthening the steel. However, if the Si amount is smaller than 0.01%. it is impos- 
siWe to obtain a capability of the solid solution strengthening. On the other hand. If the Si amount is larger than 0.2%, 
the surface properties of the steel sheet are Impaired. In addition, striped surface defects are generated after galvaniz- 
ing. Therefore, the Si amount should fall within a range of between 0.01 and 0.2%. 

Mn 0.2 to 1.5% 

25 

[0015] Manganese serves to precipitate sulfide and to suppress deterioration of the hot ductility. Also, Mn is effec- 
tive for strengthening the steel. If the Mn amount is less than 0.2%, hot brittleness of the steel sheet is brought about, 
leading to a low yield. In addition, a high mechanical strength characterizing the steel sheet of the present invention 
cannot be obtained. Further, Mn. which relates to an improvement in the workability of the steel sheet, is necessary for 

30 controlling the morphology of the MnS in the hot rolling step, ft should be noted that fine MnS parlicles are formed by 
the process of resolution and re-preciprtation in the hot rolling step. These MnS particles Impair the grain growth of the 
steel However, if Mn is added In an amount not smaller than 0.2%. it is possible to eliminate the above-noted adverse 
effect produced by the presence of the MnS particles. In order to control effectively the morphology of the MnS particles 
in the hot rolling step. It Is more desirable to add Mn in an amount of at least 0.45%. However, if the Mn amount exceeds 

35 15%. the steel sheet is hardened and the panel shapeablllty of the steel sheet are deteriorated. It follows that Mn 
amount should fall within a range of between 0.2% and 1 .5%. 

P;0.01 to 0.07% 

40 [0016] Phosphorus is most effective for the solid solution strengthening of steel. If the P amount is smaller than 
0.01%. however. P fails to exhibit a sufficient strengthening capability On the other hand, if the P amount exceeds 
0.07%. the ductility of the steel sheet Is deteriorated. Also, a defective coating is brought about in the step of the alloying 
treatment during the continuous galvanizing process. It follows that the P amount should fall within a range of between 
0.01 and 0.07%. 

45 

S: 0.006 to 0.015% 

[001 7] Sulfur, if added in an amount exceeding 0.01 5%. brings about hot brittleness of the steel. If the S amount is 
smaller than 0.006%, however, the peeling capability of the scale is impaired In the hot rolling step, and surface defects 
so tend to be generated markedly. It follows that the S amount should fall within a range of between 0.006 and 0.015%. 

Sol. Al:0.01 to 0.08% 

[0018] Aluminum serves to deoxidize the steel and fix N as nitride. If the Al amount is smaller than 0.01%, however. 
£5 the deoxidation and the fixation of N cannot be achieved sufficiently. On the other hand. If the Al amount is larger than 
0.08%, the surface properties of the steel sheet are deteriorated. Therefore, the Al amount should fall within a range of 
between 0.01 and 0.08%. 
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N S 0.004% 



[001 91 Nitrogen is fixed in the form of AIN. If the N amount exceeds 0.004%. however, it is impossible to obtain a 
desired formability of the steel sheet Naturally, the N amount should not exceed 0.004%. 



O s 0.003% 



10 



20 



25 



30 



[0020] Oxygen forms inclusions involving oxides so as to adversely affect the grain growrth of the steel. If the O 
amount exceeds 0.003%. the grain growth is impaired in the annealing step, resulting in failure to obtain satsfactonr 
formability and panel shapeability. Naturally, the O amount should not exceed 0.003%. In order to suppress Xhe O 
amount at 0 003% or less in the steel of the composition specified in the present invention, it e necessary to ernploy 
optimum manufacturing conditions. For example, the sol. Al should be controlled at a suitable level, and O should be 
controlled up in the process steps after the secondary refining process. 

IS Mb: 0.04 to 0.23% 

[00211 Niobium is bonded to C to form fine carbide particles. These fine carbide particles affect the work-hardening 
behavior in the panel forming step so as to contribute to an improvement in the dent-resistance of ttie pan^. If the Nb 
amount is smaller than 0.04%. however, it Is impossible to obtain the particular effect. On the other hand « the Nb 
amount exceeds 0.23%. the panel shapeability such as the spring back and the surface deflection ,s deteriorated 
though the dent-resistance is certainly improved. Naturally, the Nb amount shoukl fall within a range of between 0.04 
and 0.23%. 

(Nbx12)/(Cx93):1.0 to 3.0 

[0022] In the present invention, it is absolutely necessary to control (Nb x 12)/(C x 93) in order to improve the 
formability of the steel sheet. If the value of (Nb x 12)/(G x 93) is less than 1 .0. C cannot be fixed sufficiently, resulting 
in failure to obtain a high r-value and a high ductility aimed at in the present invention. If the value eweeds 3.0 however, 
the amount of Nb forming a solid solution is rendered excessively high, leading to a low ductility. In tiiis case it is imp^- 
sible to obtain a formability aimed at in the present Invention. It follows that the value of (Nb x 12)/(C x 93) should faj 
within a range of between 1.0 and 3.0. FIGS. lA and IB show the relationships between the etongation El and 
(Nb X 12)/(C x 93) and between the r-value and (Nb x 12)/(C x 93) . . , ^ 

[0023] In order to inprove the dent-resistance as desired, it is desirable to add B in an amount given below in addi- 
tion to the additives described above. 

B: 0.0001 to 0.002% 

[0024] If B is added, the grain boundary is strengthened so as to improve the resistance to the secondary working 
britueness. Also, the ferrite grains are diminished so as to ensure an absolute value of the yield strength and thus, to 
improve the dent-resistance. However, these effects cannot be obtained if the B amount is smaller tiian 0.0001 A On 
the other hand, if the B amount exceeds 0.002%. the yield point is increased and. thus, the panel shapeability is 
impaired. It follows that the B amount should fall within a range of between 0.0001 and 0.002%. 

(2) Tensile Characteristics 

[0025] exp( e ) X (5.29 x exp( e ) - 4.19) mo/a^^^ exp( e ) x (5.64 x exp( e ) - 4.49) . where 0.002 < e s 0.096. 
e represents a true strain, oo z represents a 0.2% proof stress, and a represents a true stress relative toe. 
[0026] In the steel sheet of the present invention comprising the additives described in item (1 ) above. Fe and una- 
voidable impurities, a ratio of flow stress <t obtained by a tensile test under the condition that a true strain e is larger than 
0.002 and not larger than 0.096. i.e.. 0.002 < e s 0.096. to a 0.2% proof stress <to.2. i.e.. o/ao.2. should fall within a range 
of between exp( £ ) x (5.29 x exp( £ ) - 4.19) and exp( e ) x (S.64 x exp( e ) - 4.49) . 

[0027] If the ratio o/ao 2 Is lower than the lower limit noted above, the dent-resistance load under the conditions of 
2%P0 1 4%P0 1 8%P0 1 is as high as 160 to 1 90N as shown in FIGS. 3 to 5. For measuring the dent-resistance load, 
a steel ^eet is fbrmed to a model panel shown in FIG. 2 with strain of 2%. 4% or 8% imparted to the steel sheet fol- 
lowed by applying a heat treatment at 170°C for 20 minutes. Then, measured is a load required for imparting a residua 
displacement of 0.1 mm to the model panel. However, the spring back 6 (measured for a pane having a strain of 2 A) 
is as large as 7 to 1 0% so as to impair the panel shapeability. if the ratio a/oo^ is lower than the lower limit noted above. 
On the other hand, if the ratio c/ao z Is higher than the upper limit noted above, the spring back 6 is as small as 2 to 5% 
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to improve the panel shapeability. However, the dent-resistance is as low as 140 to 175N. In other words, the dent- 
resistance cannot be improved. Under the circumstances, the ratio a/ao2 should fell within a range of between 
exp( e ) X (5.29 x exp( £ ) - 4.19) and exp( e ) x (5.64 x exp( e ) - 4.49) . 

[0028] A cold-rolled steel sheet and a galvanized steel sheet excellent in the p>anel surface properties and the dent- 
5 resistance required for the steel used for an outer panel of a motor car can be obtained by controlling the additive com- 
ponents as described in item (1) above and the tensile characteristics as described In item (2) above, 
[0029] The steel sheet exhibiting the particular properties can be manufactured as follows. 

(3) Steel Sheet Manufacturing Process 

10 

[0030] In the first step, steel of the composition given in item (1) above is melted. A converter method is generally 
employed for melting the steel composition, or an electric furnace method can also be enployed. After the molten steel 
is continuously cast to obtain a slab, the slab is heated immediately after the casting, or after the slab is once cooled, 
for applying a hot rolling. The hot rolling is performed under the conditions that the finishing temperature is set at tem- 
15 perature not less than (Arg-l OOyC and that the coiling temperature is set at 500*»C to 700*C. If the finishing tenperature 
is lower than (Ar3-100)**C, 2%P0.1. I.e.. the dent-resistance load of the panel imparted with 2% of sfrain) is as low as 
140 to 150N. as shown in FIG. 6. In other words, the dent-resistance of the panel cannot be improved. Also, where the 
coiling tenperature is lower than 500°C. the value of 2%P0.1 is high. i.e.. 155 to 165N. However, the value of 6, i.e., the 
spring back amount of the panel imparted with 2% of strain, is as large as 8% to 10%. leading to a poor shapeability. 

20 On the other hand, where the coiling temperature exceeds 700*C, tiie value of Wca (i.e.. Arithmetic Average Waviness 
Height: measuring length of 25 mm; average of the values measured at 10 optional points around the apex of the panel) 
is large, which falls within a range of between a value exceeding 0.4 ^im and 0.6 jim. leading to a poor panel shapea- 
bility It follows that the finishing temperature should be not lower tiian (Ar3-100)**C and that the coiling temperature 
should fall within a range of between 500**C and 700**C. 

25 [0031 ] In the next step, the hot-rolled steel band is subjected to pickling, cold-rolling and. then, a continuous anneal- 
ing. Alternatively galvanizing is applied after the continuous annealing. The cold-rolling reduction should desirably be 
at least 70% in order to improve the deep drawability (r-value) of the steel sheet. The annealing should desirably be car- 
ried out within a recrystallization temperature region of the ferrite phase. Further, the coating employed in the present 
invention is not limited to continuous galvanizing. Specifically, even if a surface treatment such as coating with zinc 

30 phosphate or an electrolytic galvanizing is applied to the steel sheet obtained by the continuous annealing, no problem 
ts brought about in the characteristics of tiie resultant steel sheet. 

(Second Emlxxliment) 

55 [0032] Described in the following are the reasons for using the additives, the reasons for limiting the amounts of the 
additives, the reasons for limiting the tensile characteristics, and the reasons for limiting the manufacturing conditions 
according to the second embodiment of the present invention. In the following description. represents *% by 
weight". 

40 ( 1 ) Amounts of Additives 

C: 0.004 to 0.015% 

[0033] A carbide formed together with Nb or Ti affects the work-hardening in a low strain region in the panel forming 
45 step and contributes to an improvement of the dent-resistance. The particular effect cannot be obtained, if the C amount 
is less than 0.004%. Also, if the C amount exceeds 0.01 5%. the dent-resistance of the panel is certainly improved. How- 
ever, the shape of the panel is impaired. It follows that the C amount should fall within a range of between 0 004 and 
0.015%. 

so Si: 0.01 to 0.2% 

[0034] Silicon is effective for strengthening the steel. However, if the Si amount is smaller tiian 0.01%. it is impos- 
sible to obtain a capability of sti-engthening. On the other hand, if the Si amount is larger than 0.2%. the surface prop- 
erties of the steel sheet are impaired. In addition, striped surface defects are generated after galvanizing. Therefore, the 
55 Si amount should fall within a range of between 0.01 and 0.2%. 
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Mn: 0.1 to 1.5% 



[00351 Manganese serves to precipitate sulfide and to suppress deterioration of the hot ducW.ty. Also, ^^^f^^ 
tT for strengthening the steel. If the Mn amount is less than 0.1%. hot brittleness of the steel sheet .s brought about. 
HowL^^^^^^ 1 -5%. the steel sheet is hardened and the panel sh^eabiiity of the steel sheet .s 

deteriorated. It follows that Mn amount should fall within a range of between 0.1% and 1 .5 



P: 0.01 to 0.07% 
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[0036] Phosphorus is most effective for strengthening the steel. H the P amount ^-^''^J^^^^^Of '^■^'^^^^^^^ ^, 
Lis to exhibitVsufflciem strengthening capability. On the other hand, it the P amount exceeds 0.07%. the ducWrty of 
me sSel Sheet is deteriorated. Also, a defective coafing is brought about in the step of the alloying r"^"^^^""^^^ 
process of the continuous galvanizing. It follovre that the P amount should fall withm a range of between 0.01 and 
0.07%. 



3:0.005 to 0.01 5% 



[0037] Sulfur, if added in an amount exceeding 0.015%. brings about hot brrttleness o fte steel. H^^ver "le S 
Lmount smaller than 0.005% is undesirable in terms of the manufacturing cost of ^^^j^^^^J^^^'J^^^^^^ 
desuHurization treatment and a degassing treatment of the molten steel are required, tt follows that the S amount 
should fall within a range of between 0.005 and 0.015%. 



Sol. Al: 0.01 to 0.08% 



[0038] Aluminum serves to deoxidize the steel. If the Al amount is smaller than 0.01«?fe. however, the deox'dation 

S be achieved sufficiently. On the other hand, if the Al amount is larger than a08%. 

steel sheet are deteriorated. Therefore, the Al amount should fall within a range of between 0.01 and 0.08%. 



N s 0.005% 



[0039] Nitrogen is fixed in the form of T.N. If the N amount exceeds 0.005%. however, the resistance to natural 
aging is deteriorated. Naturally, the N amount should not ©cceed 0.005%. 



Mb: 0.02 to 0.12% 



[0040] Niobium is bonded to C to formfine carbide particles. Thesefine cart)|de particles S n»n^ tf Je Nb 
behavior in the panel forming step so as to contribute to an improvement in the dent-resis^ance of the pane^. If the Nb 
am^mt is smaller than 0.02%. however, it is impossible to obtain the particular effect On the other hand rf the Nb 
ZZ exSs 0 12%. the panel shapeability such as the spring back and the surface deflecton <^ft^^^«t^^ 
^gh the dent-resistance is certainly improved. Naturally, the Nb amount should fall within a range of between 0.02 
and 0.12%. 



Ti: 0.03 to 0.1% 

[0041] Uke Nb. Ti forms fine cart>ide particles. These fine carbide particles greatly contribute to a" i'^^o;'^;"^^^ 
thedent-resistance of the panel. If the Tiamoum is smaller thanO.03%. however itisimpos^^ 
effect. On the other hand, if the Ti amount exceeds 0. 1%. the panel shapeability is deteno^ted. Also «ie su^ace of the 
galvanized steel sheet is impaired. Naturally, the Ti amount should fall within a range of between 0.03 and 0.1%. 

-0.001 £ C% - (1 2/93)Nb% - (1 2/48)ri* s 0.001 . 

where Ti' = Ti%-(48/U)N%- (48/32)8%. when Ti* is not larger than O.Ti* is regarded as 0 
rO042]^n the present invention. the value of C% - (i 2/93)Nb% - (12 48)Ti- (where 
Ti- - Ti% - (48/1 4)N% - (48/32)S% . when Ti* is not larger than 0. Ti* is regarded as 0. which is defined by C. Nb and 
I s'hiLw be a leasi -0 001% and should not exceed 0.001%. If the value exceeds 0.001%. «ie resistance to natural 
aging is deteriorated. Also. « the value is smaller than -0.001%. Nb forming a solid solution or formir^ a soW sd^^^^ 
fs increased so as to impair the surface properties of the steel sheet and increase the yield point, leading to detenora- 
tion of the panel shapeability. 
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[0043] In the present invention, it is also possible to add B In an amount given below in addition to the additives 
described above in order to improve the resistance to the secondary working brittleness and the dent-resistance. 

B: 0.0001 to 0.002% 

5 

[0044] If B is added, the grain boundary is strengthened so as to improve the resistance to the secondary working 
brittleness. Also, the ferrrte grains are diminished so as to ensure an absolute value of the yield strength and. thus, to 
improve the dent-resistance. However, these effects cannot be obtained if the B amount is smaller than 0.0001%. On 
the other hand, rf the B amount exceeds 0.002%. the yield point is increased and, thus, the panel shapeability is 
10 inpaired. It follows that the B amount should fall within a range of between 0.0001 and 0.002%. 

(2) Tensile Characteristics 

[0045] exp( e ) X (5.29 x exp( e ) - 4.19) ^ cj/oq g ^ exp( e ) x (5.64 x exp( e ) - 4.49) . where 0.002 < € ^ 0.096, 
IS e represents a true strain. 2 represents a 0.2% proof stress, and a represents a true stress relative to e . 

[0046] In the steel sheet of the present invention comprising the additives described in item (1 ) above, Fe and una- 
voidable impurities, a ratio of flow stress a obtained by a tensile test under the condition that a true strain e is larger than 
0.002 and not larger than 0.096. i.e., 0.002 < e ^ 0.096. to a 0.2% proof stress cjq 2. i.e.. a/oQ 2, should fall within a range 
of between exp( e ) x (5.29 x exp( e ) - 4.19) and exp{ € ) x (5.64 x exp( e ) - 4.49) . 
20 [0047] If the ratio kj/gq^ is lower than the lower limit noted above, the dent-resistance load under the conditions of 
2%P0.1. 4%P0.1. 8%P0.1 is as high as 160 to 210N as shown in FIGS. 8 to 10. For measuring the dent-resistance 
load, a steel sheet is shaped into a model panel shown in FIG. 1 with strain of 2%. 4% or 8% imparted to the steel sheet, 
followed by applying a heat treatment at 1 70**C for 20 minutes. Then, measured is a load required for imparting a resid- 
ual displacement of 0.1 mm to the model panel. However, the spring back 6 (measured for a panel having a strain of 
25 2%) is as large as 7 to 1 1% so as to impair the panel shapeability. if the ratio cr/ao^ is lower than the lower limit noted 
above. On the other hand, if the ratio a/ao^ is higher than the upper limit noted above, the spring back 6 is as small as 
1 to 5%. However, the dent-resistance is as low as 140 to 165N. In other words, the dent-resistance cannot be 
improved. 

[0048] A cold-rolled steel sheet and a galvanizing steel sheet excellent in the panel surface properties, the resist- 
30 ance to natural aging and the dent-resistance required for the steel used for an outer panel of a motor car can be 
obtained by controlling the additive components as described in Item (1) above and the tensile characteristics as 
described in item (2) above. 

[0049] The steel sheet exhibiting the particular properties can be manufactured as follows. 
35 (3) Steel Sheet Manufacturing Process 

[0050] In the first step, steel of tiie composition given in item (1) above is melted. A converter method is generally 
employed for melting the steel composition, or an electric furnace method can also be employed. After the molten steel 
is continuously cast to obtain a slab, the slab is heated to lOSO^C or higher immediately after the casting, or after tiie 

40 slab is once cooled, for applying a hot rolling. The hot rolling is performed under the conditions that tiie finishing tem- 
perature is set at temperature not less than (Ara- looyc and that the colling temperature is set at 500*0 to 700'C. If the 
finishing temperature is lower than (Ar3-100)*C, 2%P0.1 , i.e., tiie dent-resistance load of tiie panel imparted with 2% of 
strain) is as low as 140 to 155N, as shown in FIG. 11. In other words, the dent-resistance of the panel cannot be 
inproved. Also, where the coiling temperature is lower tiian SOCC or higher than 700**C, tiie value of 2%P0.1 is high. 

45 i.e.. 156 to 175N. However, the value of Wca. (i.e., Arithmetic Average Waviness Height;, measuring lengtii of 25 mm; 
average of the values measured at 1 0 optional points around the apex of the panel) is large, which falls within a range 
of between a value exceeding 0.2 jim and 0.6 fim, leading to a poor panel shapeability. 

[0051] In the next step, the hot-rolled steel t>and is subjected to a pickling, cold-rolling and. ttien, a continuous 
annealing. Alternatively galvanizing is applied after the continuous annealing step. The cold-rolling reduction should 

so desirably be at least 70% in order to improve the deep drawability of the steel sheet. The annealing should desirably be 
carried out within a recrystallization temperature region of the ferrite phase and not higher than 930*0. Further, the 
coating employed in the present invention is not limited to galvanizing. Specifically, even if a surface treatment such as 
coating with zinc phosphate or an electrolytic zinc coating is applied to the steel sheet obtained by the continuous 
annealing, no problem is brought about in the characteristics of the resultant steel sheet. 

£5 [0052] Some Examples of tiie present invention will now be desaibed to demonstrate tfie prominent effects pro- 
duced by the present invention. Examples: 
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(Example 1) 

ra0S31 Molten steel of the composition shown in Table 1 were prepared in a laboratory, followed by continuous^ 

H 51?!l!..rf theS^^^^ the Steel sheet to 0.8 mm and subsequently applying a continuous annealing 
at'So-?S S S^ds A^^^ annealing at 840'C for 90 seconds a galvanizing was 

fnZi at 46?C folSil by ISSying an alloying treatment at 530'C. Further. 1 .0% of temper rolling was applied to 
t^rSiellefsti^^^h^^^^ steel sheet so as to prepare samples for ^^^l^^'^'^^ 

r^T^Sthetensilete^^tPie.^^^^^ 

SpeUrS^rof^;^^^^^^ 

abilityo the panel were examined. The dent-resistance was eN^luatedunderaload^^^^^^ 

R o. the ^'^l'^<^''^:j;i^i';^^^^ : 7°o X'e ^LaSon L marked by Further, where 5 was 

measured value is denoted by Wca. Where Wca ^s not larger than 0.2 ^m. i.e.. Wca = O-^'^^^*^;^'";^^^^^^. 
marked bv O Where Wca was larger than 0.2 jim but not larger than 0.4 urn. i.e.. 0.2 urn < wca - o.4 ^"^^^"f e 
ationls m^ked by Further, where Wca was larger than 0.4 ,m and not larger than 0.6 ^m. i.e.. 0.4 ^m < Wca = 

0.6 um. the evaluation was marked by x. m^c i tn 7 each havina a compo- 

roOMI Table 2 shows the results of measurements and evaluations. In samples Nos. 1 to 7 eacn ™^"9 ^ co^o 

were small i e.. 3% to 5% and 0.09 |im to 0.17 urn. respectively, supportng a 9°°^ P^^f^Vf^^^^^^^^ 

^ high in =.ch O. 5 .nd ' SL'^TS^^aST..* hi* tSrS^^^Ji L 2.^ 

^i'Lt ut^fs wi1^^Sr.^37"o ahd In « whioh «as ,.S, «> 1.69. s«>po«n» a 

55 poor shapeability. 
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(Example 2) 

[0056] A molten steel having a composition of steel sample No. 2 of the present invention shown in Table 1 was pre- 
pared by melting and casting in a laboratory, followed by casting the molten steel to prepare a slab having a thickness 

f of 50 mm. The slab was treated by a blooming mill to reduce the thickness of the steel sheet to 25 mm, followed by heat- 
ing the steel sheet at 1250*^0 for 1 hour under the atmosphere and subsequently applying a hot rolling treatment to 
reduce the thickness of the steel sheet to 2.8 mm. The finishing temperature and the coiling temperature in the hot roll- 
ing treatment were changed within ranges of 770*C to SSO'^C and 450^0 to yso^'C. respectively. Then, the hot rolled 
steel sheet was pickled, followed by applying a cold rolling to reduce the thickness of the steel sheet to 0.75 mm and 

10 subsequently applying a soaking treatment at 825^0 for 90 seconds. Further, a temper rolling was applied at an elon- 
gation of 1 .2%. The mechanical characteristics and the panel characteristics of the thin steel sheet thus prepared were 
examined as in Example 1. Table 3 shows the results. The finishing temperature for each of steel samples Nos. 1 to 3 
of the present invention was lower than (Ar3-l00)«C. Also, each of these steel sanples exhibited a low PO.l under 
strains of 2% to 8%. i.e.. 139N to 159N. and a high Wca. i.e.. 0.35 nm to 0,40 [im. indicating that these steel samples 

15 were poor in the dent-resistance and in the shapeability. Further, the r-value for these steel samples was as low as 1 ,69 
to 1 .77. The coiling temperature for each of steel samples Nos. 7 and 12 was lower than 500*0. Also, each of these 
steel samples exhibited a high oq^ value. I.e., 243 MPa and 248 MPa. respectively, supporting a good dent-resistance. 
However, the 6 value was as high as 8% and the Wca value was as high as 0.30 urn. indicating that these steel samples 
were poor in the panel shape. The coiling temperature for each of steel samples Nos. 11 . 1 5 and 1 8 was higher than 

re 700'C. Also, each of these steel samples exhibited a low ao.2 value, i.e., 210 MPa to 216 MPa, and such a low 6 value 
of 2%. However, the Wca value was as high as 0.42 ^m to 0.43 ^m. Also, the dent-resistance load was low In each of 
these steel samples. On the other hand, each of steel samples Nos. 4-6. 8-10, 13, 14. 16 and 17. which fell within the 
scopes specified in the present invention in respect of the finishing temperature and the colling temperature, was found 
to be satisfactory In each of the formabitity. the dent-resistance and the shapeability. 
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[0057] Molten steel of the composition shown in Table 4 (steel samples Nos. 1 to 15 belonging to Examples of the 
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present invention, with steel samples Nos. 16 to 29 belonging to Comparative Example) were prepared m a laboratory, 
followed by continuously casting the molten steel to prepare a slab having a thickness of 60 mm. The slab was treated 
by a blooming mill to reduce the thickness of the steel sheet to 30 mm, followed by heating the steel sheet at 1100'C 
for 1 hour under the air atmosphere for the hot rolling process (by roughing mill). After the roughing, a f inish rolling was 
applied at SSO'^C. followed by applying a coiling simulation at 600^*0 so as to obtain a hot rolled sheet having a thickness 
of 3 mm. Then, the hot rolled steel sheet was pickled, followed by applying a cold rolling to reduce the thickness of the 
steel sheet to 0.75 mm and subsequently applying a continuous annealing at 850°C for 90 seconds. Alternatively, after 
the continuous annealing at 850*'C for 90 seconds, a galvanizing was applied at 460X. followed by applying an alloying 
treatment at 500*^0. Further. 1.0% of temper rolling was applied to the annealed steel sheet or the galvanized steel 
sheet so as to prepare samples for the experiments. These samples were used for the tensile test (test piece of J IS No. 
5 tested in accordance with the method specified in JIS Z 2241) and for measuring 2% BH amount (measured in 
accordance with the method specified in JIS G 3135). and AYPel (restoring amount of yield point elongation of the sam- 
ple stored at 25-C for 6 months after the temper rolling). Also, the sample was formed into the model panel shown in 
FIG. 7 (molded at three levels of the strain of 2. 4 and 8%). After a heat treatment was applied at 1 70«C for 20 minutes, 
the dent-resistance of the panel and the shapeability of the panel were examined. The dent-resistance was evaluated 
under a load of P0.1 . in which 0.1 mm of residual displacement was imparted to the panel (in the following description, 
expressions of 2%P0.1 . 4%P0.1 and 8%P0.1 are used for denoting the panel imparted with molding strain of 2. 4 and 
8%. respectively). On the other hand, the panel shapeability was evaluated by the spring back amount 5 and the Arith- 
metic Average Waviness Height Wca (JIS B 061 0). The spring back amount 6 was defined by using a curvature radius 
R- of the formed panel imparted with 2% of strain and a curvature radius R of the press mold. i.e.. 6 was defined by 
(R7R-1 ) X 100. Where 6 was not larger than 6%. i.e.. 6 ^ 6%. the evaluation was marked by Q Where 6 was 7 to 10%. 
i.e.. 6 = 7 to 10%. the evaluation was marked by a. Further, where 6 was larger than 10%. i.e.. 5 > 10%. the evaluation 
was marked by x. On the other hand, the surface waviness height each having a length of 25 mm were measured at 
optional 10 points in the vicinity of the apex of the panel in accordance with the method specified in JIS B 061 0. and the 
average measured value is denoted by Wca. Where Wca was not larger than 0.2 ^m. i.e.. Wca ^ 0.2 ^m. the evaluation 
was marked by O- Where Wca was larger than 0.2 ^m but not larger than 0.4 ]im. I.e.. 0.2 jim < Wca ^ 0.4 jim. the 
evaluation was marked by a. Further, where Wca was larger than 0.4 and not larger than 0.6 nm. i.e.. 0.4 jim < Wca 
? 0.6 |im. the evaluation was marked by x. 

I00S81 Table 5 shows the results of measurements and evaluations. In samples Nos. 1 to 1 5 each having a compo- 
sft«on falling within the range specified in the present invention, the value of the 2% BH amount was 0 to 26 MPa and 
the AYPel was 07o. Compared with the steel sample of Comparative Example No. 16. in which the amount of 0 was 
0 0025% and the 2% BH amount was 36 to 38 MPa. 2%P0.1 . 4%P0.1 . 8%0. 1 of the steel samples of the present inven- 
tion was high, i.e.. 150 to 180N. 160 to 192N and 175 to 208N, supporting a high dent-resistance of the panel. Also, 
since 6 ^ 6% (evaluation of O) and Wca < 0.2 jim (evaluation of Q). the steel samples of the present invention were 
satisfactory in the panel shapeability. Further, concerning AYPel. the restoring amount of the yield point elongation was 
measured for the samples (steel sample No. 6 for the present invention and steel sample 18 for Comparative Example) 
stored for 1 8 months at 25^C after the temper annealing, with the results as shown in FIG. 12. The value of AYPel after 
storage for 18 months for the steel sanple No. 6 of the present invention was less than 0.2%. supporting an excellent 
resistance to natural aging. On the other hand, the value of AYPel for the steel sample of Comparative Example 18 was 
40 2.2%. supporting a marked detertoration in the resistance to natural aging. 

[0059] Steel samples for Comparative Examples 1 6 to 29. which do not fall within the scope defined in the present 
invention, exhibited large values of 2%P0.1. 4%P0.1 and 8%P0.1 of 140 to 195N. 151 to 202N and 160 to 213N. 
respectively, supporting a satisfactory dent-resistance of the panel. However, in steel samples of Comparative Exam- 
ples Nos. 1 6. 1 8. 1 9. 23. 24 and 29. the 2% BH was 33 to 45 MPa. AYPel was not smaller than 0.2%. i.e.. AYPel ^ 0.2%. 
45 and Wca was larger than 0.2 jim. i.e.. Wca > 0.2%. In other words, these steel samples of Comparative Examples were 
inferior to the steel samples of the present invention in the resistance to natural aging and in the panel shapeability. 
Also, the value of AYPel was 0% in each of the steel sanr^^les for Comparative Examples Nos. 17. 20-22 and 25-28. sup- 
porting a satisfactory resistance to natural aging. However, the value of 6 for these Comparative Examples was not 
smaller than 7%. i.e.. 6^7%, indicating that these steel samples were unsatisfactory in the panel shapeability. 
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45 (Example 4) 

[0060] Molten steel having compositions of steel samples Nos. 2 and 14 of the present invention shown in Table 4 
was prepared by melting and casting in a laboratory, followed by casting the steel to prepare a slab having a thickness 
of 50 mm. The slab was treated by a blooming mill to reduce the thickness of the steel sheet to 20 mm, followed by heat- 
so ing the steel sheet at 1200^0 for 1 hour under the atmosphere and subsequently applying a hot rolling treatment to 
reduce the thickness of the steel sheet to 2.8 mm. The finishing tenperature and the coiling temperature in the hot roll- 
ing treatment were changed within ranges of 750*C to 930*C and 440*C to TSCC, respectively. Then, the hot rolled 
steel sheet was pickled, followed by applying a cold rolling to reduce the thickness of the steel sheet to 0.75 mm and 
subsequently applying a continuous annealing (soaking treatment) at 800*C for 90 seconds. Further, a temper rolling 
55 ( 1 .4%) was applied. The thin steel sheet thus prepared was shaped into a model panel shown in FIG. 7 with equivalent 
strains of 2%. 4% and 8%, followed by applying a heat treatment at 170'*C for 20 minutes, said heat treatment corre- 
sponding to the coating-baking treatment. Table 6 shows the results of evaluation of the dent-resistance of the panel 
(three levels of 2%. 4% and 8% of strains) and of the shapeability of the panel inrparted with 2% of strain. Samples Nos. 
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4-7, 9-12, 15-18. 20, 21 . 27-29. 32-34, and 36-39 shown in Table 6 fall within the scope of the present invention. On the 
other hand, samples Nos. 1-3. 8. 13. 14. 19, 22-26. 30. 31. 35 and 40 represent Comparative Examples. 
[0061 ] The finishing temperature for samples Nos. 1 -3 and 23-26 for Comparative Examples was lower than (Aty 
^00yC which does not fall within the scope defined in the present invention. As a result, these samples for Compara- 

5 tive Examples exhibited a 2% to 8%P0.1 of 140N to 158N and 140N to 165N. and Wca values of 0.38 to 0.43 ^m and 
0.37 to 0.59 Jim. respectively, resulting in failure to obtain a good dent-resistance of the panel and a good shapeability. 
The coiling temperature for samples Nos. 8, 14, 31 . and 35 for Comparative Examples was lower than 500*C and. thus, 
each of these samples exhibited a good dent-resistance, i.e.. 2 to 8%P0.1 of 160N to 189N. However, the Wca values 
were 0.23 to 0.45 jim and the 6 values were 7 to 8%. indicating a poor panel shapeability. 

10 [0062] Further, the coiling temperature for samples Nos. 13. 19. 22. 30, and 40 for Comparative Examples was 
higher than 700*»C and. thus, each of these samples exhibited an undesirable dent-resistance, i.e., 2 to8%P0.1 of 145N 
to 166N. Also, the Wca values were 0.33 to 0.42 ^m. indicating a poor panel shapeability. 

[0063] On the other hand, each of the finishing temperature and the coiling temperature for Nos. 4-7. 9-12.15-18. 
20. 21, 27-29. 32-34. and 36-39 of the present invention fell within the scope defined in the present invention. As a 
15 result. 2 to 8%P0.1 was 153 to 1 88N. supporting a good dent-resistance of the panel. The samples of the present inven- 
tion were also satisfactory in the 6 value, i.e.. 6 ^ 5%, and in the Wca value, i.e.. Wca < 0.2 jxm, supporting a good sha- 
peability. 
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[00641 As described above, the present invention makes it possible to manufacture stably a odd-rolled steel sheet 
and a galvanized steel sheet satisfying the dent-resistance of a panel, the surface shapeability and resistance to natural 
aging and having a tensile strength of 340 MPa or more, which are required for steels used for an outer panel of a motor 
car by specifying the steel composition, the tensile characteristics and the manufacturing conditions. It follows that the 
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present invention is highly valuable in the steel industnes and in the motor car industries. 
Claims 

5 1. A cold-rolled steel sheet excellent in formability. panel shapeability and dent-resistance, comprising 0.005 to 
0.015% by weight of C. 0.01 to 0.2% by weight of Si, 0.2 to 1 .5% by weight of Mn, 0.01 to 0.07% by weight of P. 
0.006 to 0.015% by weight of S. 0.01 to 0.08% by weight of sol. Al, not higher than 0.004% by weight of N, not 
higher than 0.003% by weight of O, 0.04 to 0.23% by weight of Nb, the amounts of Nb and C meeting the relation- 
ship given in formula (1), and a balance of Fe and unavoidable impurities, said cold-rolled steel sheet meeting the 

10 relationship given in formula (2): 

1 .0 ^ (Nb% X 12)/(C% X 93) ^ 3.0 (1) 
exp( £ ) X (5.29 X exp( e ) - 4.19) ^ a/cTog ^ exp( £ ) x (5.64 x exp( £ ) - 4.49) (2) 

IS 

where 0.002 < e £ 0.096, e represents a true strain, oq^ represents a 0.2% proof stress, and a represents a true 
stress relative to e . 

2. The cold-rolled steel sheet excellent in formability, panel shapeability and dent-resistance according to claim 1 , fur- 
20 ther comprising 0.0001 to 0.002% by weight of B. 

3. A steel sheet coated with a nrK)lten zinc excellent in formability. panel shapeability and dent-resistance, which is 
obtained by applying a galvanizing to the cold-rolled steel sheet defined in daim 1 or 2. 

25 4. A method of manufacturing a cold-rolled steel sheet excellent in formability, panel shapeability and dent-resistance 
defined in claim 1 or 2, comprising the steps of: 

preparing a molten steel and continuously casting said steel; 

applying a hot-rolling treatment such that a finish rplling is performed at (Ar3-100)*'C or more to form a hot- 
30 rolled steel band and the rolled steel band is coiled at 500 to TOO^'C: and 

continuously applying a cold-rolling treatment and an annealing treatment to the hot-rolled steel band. 

5. A method of manufacturing a galvanized steel sheet, said steel sheet being excellent in formability, panel shapea- 
bility and dent-resistance, defined in claim 3. comprising the steps of: 

35 

preparing a molten steel and continuously casting said steel; 

applying a hot-rolling treatment such that a finish rolling is performed at (Ar3-100)"C or more to form a hot- 
rolled steel band and the rolled steel band is coiled at 500 to yoO^'C; and 

continuously applying a cold-rolling treatment and galvanizing treatment to the hot-rolled steel band. 

40 

6. A cold-rolled steel sheet excellent in panel shapeability and dent-resistance, comprising 0.004 to 0.015% by weight 
of C, 0.01 to 0.2% by weight of Si. 0.1 to 1.5% by weight of Mn. 0.01 to 0.07% by weight of P, 0.005 to 0.015% by 
weight of S, 0.01 to 0.08% by weight of sol. Al. not higher than 0.005% by weight of N, and at least one kind of the 
element selected from the group consisting of 0.02 to 0.12% by weight of Nb and 0.03 to 0.1% by weight of Ti, the 

45 amount of C. Nb. Ti. N and S meeting the relationship given in formula (1). and a balance of Fe and unavoidable 
impurities, said cold-rolled steel sheet meeting the relationship given in formula (2): 

-0.001 * (C% - (12/93)Nb% - (12/48)Ti* s 0.001 (1) 

so where Ti* = Ti% - (48/14)N% - (48/32)S% , when Ti* Is not larger than 0, Ti* Is regarded as 0. 

exp( £ ) X (5.29 X exp( e ) - 4.19) S 0/0^ 2 ^ exp( c ) x (5.64 x exp( e ) - 4.49) (2) 

where 0.002 < e s 0.096, £ represents a true strain, ao.2 represents a 0.2% proof stress, and a represents a true 
£5 stress relative to £ . 

7. The cold-rolled steel sheet excellent in tiie surface shape of a panel and dent-resistance according to claim 6, fur- 
ther comprising 0.0001 to 0.002% by weight of B. 
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10 



15 



8. The galvanized steel sheet being excellent in the surface shape of a panel and dent-resistance and prepared by 
applying a galvanizing to the cold-rolled steel sheet defined in claim 6 or 7. 

9. A method of manufacturing a cold-rolled steel sheet excellent in the surface shape of a pane! and dent-resistance 
and defined in claim 6 or 7, comprising the steps of: 

applying a hot-rolling treatment after preparation of a molten steel and continuous casting of said stee! such 
Sat a finish rolling is performed at (Ar3-100)»C or more to form a hot-rolled steel band and the rolled stee! band 

is coiled at 500 to TOO'^C; and ^ ^ . „ ^ * , 

continuously applying a cold-rolling treatment and an annealing treatment to the hot-rolled steel band. 

1 0. A method of manufacturing a galvanized steel sheet being excellent In the surface shape of a panel and dent-resist- 
ance and defined in claim 8. comprising the steps of: 

applying a hot-rolling treatment after preparation of a molten steel and continuous casting of said steel such 
that a finish rolling is perlormed at (Ara-IOOrC or more to form a hot-rolled steel band and the rolled steel band 

is coiled at 500 to 700''C; and . ^ . „ ^ * , 

continuously applying a cold-rdling treatment and a galvanizing treatment to the hot-rolled steel band. 
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FIG. 1A 
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